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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereicKten Unteriagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Verfahren zum Reinlgen und Wiederverwerten von geschaumten Polystyrol-Abfallen 

(g) Die Erfindung betntft ein Verfahren zum Relnigen von 
geschaumten Polystyrol-Abfallen, wobei die geschaum- 
ten Polystyrol-Abfalle in einem Losungsmittel geiostwer- 
den, ausgewahit unter Di-niedGralkylenglycol-di-niederal- 
kyl-ethern mit Niederalkyl(en) gleich geradkettiges oder 
verzweigtes Ci-Ci2-Alkyl(en), Mono- oder Dicarbonsaure- 
di-niederalkyl-estern mit einergeraden oder verzweigten 
Carbonsaurekettenlange von bis Ci2» worin der Aus- 
druck "Niederalkyl" die gleiche Bedeutung wie voranste- 
hend fur die Glykolether beschrieben, besftzt, THF, Mi- 
schungen der vorgenannten Losemittel und MIschungen 
dieser Losemittel mit Ethylencarbonat, Propylencarbonat 
und/oder Papsolmethylester. Dann wird die Polystyrol- 
Losung mit einem Fallmittel fur Polystyrol gemischt, das 
ubiiche ais Flammschutzmitte! eingesetzte halogenierte 
Kohlenwasserstoffe lost, worauf das gefallte Polystyrol 
abgetrennt und ggf. teilweise oder vollstandig getrocknet 
L wird. 
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- Reststoffe: UniasL Fremdpoi/ntere, 
inertsr Echnuitz 
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100221 Als Losemiiiel fiir das EPS wird vorzugsweise ein Losemittel oder Ldsemiuelgeniisch eingesetzU wie es in der 
Lreits oben erwahnlen EP 739 930 A2 beschrieben ist, oder ein ahnUchfes L5seinittel(geinisch), so vot aUeni ein Olyko- 
Sr von." g^eiU ein Di-niederalkylenglycol-di-niederalkyl-elher mi. Nicderalkyl(en) gleich geradkelUges oder ver- 
zweiEies C,-C„-Alkyl(en). vorzugsweise gleich C,-C,-Alkyl(en) und starker bevoraug. ein D.eihylen- oder Di-Fopy- 
f3S-dlnicderalkyieiher mi. C.-C^-Aikylgruppen. oder ein Mono- oder Dicarbonsiiure-di-n.ederalkyl-es«r nul e,- 
ner aeradcn oder verzweigten Carbonsaurekeiienlange von C, bis C,,. vozugsweise von C, b,s U. wonn der Ausdnick 
"Nifderalkvl" die cleiche Bedeutung. wie voranstehcnd fur den Glykolether beschrieben, besim. Es konnen auch Genii- 
.che von Glvkolethera. von Monocart,onsSurealkyles.em, von Dicarbonsaurealkyles.ern oder von Ethern nut Es<em em- 
cesetz. werden. Gu. geeignei. als Glykolelher sind Dipropylenglykoln.elhyl- oder -clhyleiher. Dielhylenglykoln.elhyl- 
oder eUiylelher. Gu. gceigne. als Carbonsaureesler sind Dicarbor[saarenie.hyl-. -eUiyl- und -,sobu.yles.er und h.cr ins- 
besondere Glu.arsauredi.ne.hylester. Bems.einsauredi.nethyles.er und Adipinsauredinieihylcswr sowie deren Ethyl- und 
Isobu.yl-Analoga, sowie Hthylacetai. Vor alien, die oben genann.en Dicarbonsaureesler, insbesondered^ drei namenl- 
ich Eenann.en Dicarbonsaureesier. konnen auch in Mischung n.i. Propylencarbonau E.hylencarbonai oder Rapsolme- 
thylester eingesem werden. Ggf. kann auch Tetrahydrofuran, allein oder in Mischung mil einem oder n.chreren der vor- 
oenanntcn Verbinduncen. verwcndet werden. . ,, . i • cu„ 

I(MI231 Als Fallniiuel eignen sich voreugsweise niedersiedende bzw. be! Rauinieinperaiur Hussige Alkohole, wie Elha- 
nol, n- und Isopiopanol oder gcradkeiuges oder ein verzweigies Buianol. Isopropanol und/oder Eihanol sind besonders 

SIlT^Vorzugswcise erfolgi die Fallung des Polysiyrols dadurch, dass das Fallmittel vorgeleg.^ wird und die I^sung 
des EPS in eine.n der genann.en Losemiiiel in die geriihrte Vorlage vorsichug eingegossen wird wobei es besonde^ 
gSisT^ is " die Tbrbulenzen so zu halien, dass sich kleinieilige Panikel bilden. Dabei enatehen haufig tasertormige Par- 

iSi] In einer besonders bevo^ugten Ausges.al.ung besteh. das FaUmi..el aus eine.xi oder ^''"f^'^'^.^J^!^^- 
n^men Alkohole sowie einem niedersiedenden Alkan. insbesondere Penian. Das Penian is. ebenfalls e,n ^frniti^\ 
pSystyrol; beim Fallen wird es in die Polystyrolpartikel .ni, inkorporiert Werden d.ese anschlieBerid nur schonend leU- 
geSE, verbleibt in ihnen Pentan, das dann zum Wiederaufschaumen verwendei werden kann. Das Wiederaufschau- 
men kann im HdBlufiofen bei 1 00°C erfolgen. 

Ausruhrungsbtnspiel 

[0026] Als typische post-consumer-EPS-AbfaUe wurden drei verschiedene QualitSten aufgearbdtet: 

- EPS-Abfall. sauber, nicht verpresst; 

- EPS-Abfall, sauber. thermisch verdichtel; 

- EPS-Abfall aus Fischverpackungen, stark riechend, thermisch verdichtel. 
[0027] Die folgende Tabelle fasst die Ansatzmengen zusanimen: 
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[0028] Zunachst werden die drei Proben unter gelegenUichem Ruhren in den jeweils angegebenen Mengen Losungs- 
mittelgelost. Das eingesetzte Losungsmittel erhall man aus 85% eines Geimschs aus: 

55-65 Gew,-% Glutarsaurediniethylester, 

15-25 Gew.-% Bemsteinsauredimethylester und 

1 0-25 Gew.-% Adipinsauredimethyiester, das mil 

15% Dipropylenglycolmeihylelher zusammengegeben wurde. 

f 00291 Jeweils nach 24 Stunden werden ungeloste Ruckstande uber ein 0,125-iiun-Sieb abgeu-ennt und die gefilterten 
S^^^ ausgefallt.. Dazu wird eine Vorlage mit 5 bzw. 3 kg iscvPropanol befulll sowie m,t Ruhrwerk 

uZ s^Lungsw\d.kisnden turbulent gerUhrt. Die EPS^Losungen werden mil einem Huss von ca^ ^Og/mn voi^ichiig 
in diSeTertiL^^ Vorlagen gegeben. Dabei bilden sich kurze, fadenformige EPS-Partikel, die sich anschheBend leichl 
uber ein 0 125-mm-Sieb abfiltrieren lassen. Da die EPS-Fallprodukie noch groBere U>sungsmiueiruckstande aufweisen, 
wSden sSAn einem Schneidwerk 3mal mit iso-Propanol nachgewaschen, Zwischen den einzelnen Waschen werden die 
Produkte jeweils pressfiltriert. Die zur Wasche eingesetzien Losungsmiuelmengen enusprechen bei den ersien beiden 



55 



60 



65 



3 



BNS(XCSD: <DE 10207336A1_L> 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. Cl.^: 

Offenlegungstag: 



DIE 102 07 336 A1 
C08J 11/08 

15. Mai 2003 



CreaSolv PS 



CreaSolvPS 



EPS-Abfaile 
i 



Zerkleinerung 



Selekttve 
Extraktion 



Relnigung 



Trocknung 



Verarbeltung 
PS-Regenerat 



Reststoffe: Unl6sl. Fremdpolymere, 
inerter Schmutz 



losl. St6rstoffe: Farben, Additive, Amine 





1 

. X %-ige 




PS-LGsung 






FSllung 









• l6sL Sterstoffe; Farben. Additive, Amine 



Flgur 1 : Verfahrensflielibild 



103 200/766 



Leerseite - 



